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f«t.« Definition - ANSI Z87.1 

COLTS Control Number Z-BZS031601-02-01 



Le/f s Sample Group Description \ 


Lens Sample* 


Substrate (Letts MaterlaD 


Coatings (Hani coat, AR. etc) 


One Lens sample croup 


Lens Material: 


unk 


Type: | Polarized 


Manufacturer: 


Bayz 


Index of Refraction: 




Comments: 


Lens Type: 


FSV 


Lens Density: 




Polarized / Grey 


Requested By: 


DR. Ishak 


Report valid thru: 


09/16/01 



|Tcst Number 
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Pass/Fail I 


Z-BZS031601-02-01-01 
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Pass 
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Pass 
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ANSI Z87.1 Requirement 

Pattern 20 in both directions 



FIG. 2A 



Spectral Analysis 
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680 
690 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 



10.27 
9.96 
9.46 
6.67 
6.01 
7.56 
7.19 
6.86 
6.75 
7.02 
7.66 
8.53 
9.36 
10.17 
10.82 
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11.90 
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This ia a GENERAL PURPOSE LENS 



CEN 94 ~~ — — 

Red YeBow Green Blue 

TRANS 7.39% 8.50% 10.78% 11.64% 

Q 0.75 0.86 1.09 1.17 

TEST Fail Pass Pass Pasa 



This is a FILTER CATEGORY 3 

Max Test Delta 

T(280-315) 0.00 Pass 0.99 

T(31 6-350) 0.00 Pass 4.96 

SOLAR UVA 0.00 Pass 4.96 

AUSTRALIAN STANDARDS 

Red Violet 
FACTOR 0.73 0.91 
This Is a GENERAL PURPOSE SUNGLASS 
FAIL PASS 
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Wavelength - nm 



FIG. 3 



Spectral Analysis 
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Wavelength - nm 
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FIG. 4 




For rose Definition - ANSI Z8T.1 



Lens Sample Croup Description 


tmnm sample* 
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| one tens Sample Croup 


Lens Material: 


unk 


Type: | Polarized 




Bayz 


Index of Refraction: 




Comments: 


Lens Type: 


FSV 


Lens Density: 




Polarized / Amber 


Requested By: 


DR. Ishak 


Report valid thru: 


09/16/01 
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Pass/Fail. ■ .... 


Z-BZS031601-01-01-01 
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ANSI Z87.1 Requirement 

Pattern 20 in both directions 



FIG. 4A 



Spectral Analysis 



I* 
G 

a 

£9 
13 
0 

m 
in 

« 

I"* 

Iff i 

ru 

13 







TRANS 




Y 


ANSI 280 3 








Uumtnale C Photopic 


9 91% 


0 4766 






Red YaOow 


Green 


D65 


llummjte 065 








TRANS 


11.76% 12.56% 


8.24% 


9.85% 


fluminate A 


10.99% 






TEST 


Pass Pass 


Pass 




llumtnate C Scolopic 


3.94% 






X 


11.67 


0.97 


10.15 


Aversg 


e Btue Light 


0.51% 






Y 


1.28 8.58 


1.78 


10.41 


UVA 




0.00% 






2 


0.02 


0.19 


0.84 


UVB 




0.00% 




- 


X 


0.5756 


0.3308 


0.4742 












y 


0.4233 


0.6054 


0.4863 


nm 


%T 




nm 


%T 


Ctifonwticrty 


Pass 


Pass 


Pass 


300 


0.00 




550 


11.10 










310 * 


0.00 




560 


12.64 


TWa is a GENERAL PURPOSE LENS 




320 


0.00 




570 


13.52 










330 


0.00 




580 


13.86 


CEN94 








340 


0.00 




590 


13.37 


Red Yellow 


Green Blue 


350 


000 




600 


12.96 


TRANS 


12.27% 12.52% 


6.25% 


5.77% 


360 


0.00 




610 


12.52 


Q 


1.25 1.27 


0.84 


0.S9 


370 


0.00 




620 


12.15 


TEST 


Pass Pass 


Pass 


Fait 


380 


0.00 




630 


11.83 










390 


0.00 




640 


11.60 










400 


001 




650 


11.45 










410 


0 17 




660 


1140 










420 


0 44 




670 


11.43 


This is a FILTER CATEGORY 3 






430 


0.55 




680 


11.55 




Max 


Test 


Delta 


440 


0.55 




690 


11.75 


T{280-315) 


0.00 


Pass 


0.96 


450 


0 53 




700 


11.99 


T(316-350) 


0.00 


Pass 


4.92 


460 


0.52 




710 


12.31 


SOLAR UVA 0.00 


Pass 


4.92 


470 


0 53 




720 


12.66 










480 


0.72 




730 


13.04 


AUSTRALIAN STANDARDS 






490 


1.28 




740 


13.45 




Rod Violet 






500 


1.52 




750 


13.84 


FACTOR 


1.19 0.05 






510 


3.20 




780 


14.23 


This is a GENERAL PURPOSE SUNGLASS 




520 


5.63 




770 


14.82 




FAIL FAIL 






530 


7.81 




780 


14.92 










540 


9.52 




790 


1S.16 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 


















































8 


§ % 


8 


S 






I i i s 


§ 


s 






§ 




s 


2 


§ 


§ 


8 








sr 





Wavelength - nm 
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Spectral Analysis 
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This la a GENERAL PURPOSE LENS 
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AUSTRALIAN STANDARDS 
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This is a GENERAL PURPOSE SUNGLASS 
PASS FAIL 
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Wavelength - nm 
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Spectral Analysis 
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Wavelength - nm 



O-BZS030701 -02-01 (BluBlocker 1870) 

FIG. 7 



Spectral Analysis 
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400 


0 00 




650 


18.26 








410 


004 




660 


19.25 








420 


0 23 




670 


20.68 


This is a FILTER CATEGORY 3 






430 


0 66 




680 


22.51 


Max 


Test 


Delta 


440 


1 63 




690 


24.44 


T(280-315) 0 00 


Pass 


1,27 


450 


3 07 




700 


26 52 


T{3 16-350) 0.00 


Pass 


6.37 


460 


4 48 




710 


28.97 


SOLAR UVA 0.00 


Pass 


6.37 


470 


5.36 




720 


31.41 








480 


5 72 




730 


34.13 


AUSTRALIAN STANDARDS 






490 


5 59 




740 


37.26 


Red Vrolet 






500 


7 66 




750 


40.38 


FACTOR 1.42 0.18 






510 


7.93 




760 


43.65 


This is a GENERAL PURPOSE SUNGLASS 




520 


6 32 




770 


47.20 


PASS FAIL 






530 


6 77 




780 


50.53 








540 


9.30 




790 


53.60 
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Spectral Analysis 



(tomma* 063 
Inornate A 
Bi*i«n**t C Soofopic 
Aw*rag» Bfcj* Ughi 
UVA 
UVB 

nm %T 



TRAMS 
31 10% 
3101% 
3383% 
19 23% 
693% 
0.00% 
0.00% 



0.4234 



a 4252 



ANSI 290 3 



C5 

□ 

in 

* 

a 

FU 

a 



300 
310 
320 
330 
340 
3SO 
360 
370 



400 
410 
420 
430 
440 
450 
400 
470 
440 
490 
900 
510 
520 
530 
540 



0.00 
000 
0.00 
000 
000 
0.00 



OjOO 
0.00 
002 
0.50 
2.47 
4.45 
«-38 

JM 

11.66 
1356 
15.18 
21.03 
23.04 
2430 
26 19 
20 02 



%T 



550 



570 
500 



010 

620 

630 

640 

660 

860 

670 

660 

890 

700 

710 

720 

730 

740 

750 

760 

770 

780 

790 



30.04 
32.03 
34 41 
38-23 
37.68 



40.43 
41.65 
42.82 
43.97 
45.22 
46.70 
48,24 
49.95 
51.53 
83.10 
34.75 
8627 
57.63 
5931 

61 06 

62 73 
64.36 
66.01 
67.56 



Kad 


r«80«r 


Grttn 


G65 


TRANS 44 06% 


37.10% 


27.37% 


31.01% 


TEST Put 


Pm 


Pass 


X 


36,69 


2.98 


32.20 


Y 4.80 


25.35 


593 


32-77 


Z 


0.06 


2.38 


10.79 


X 


03921 


02646 


04250 


y 


0.4069 


0.5266 


04325 


Chrgmcicty 


Pw 


P8» 


Pass 


T*»*« GENERAL PURPOSE LENS 




CEMB4 








Rad 


YaBow 




Eft* 


TRANS > 41.77% 


37.21% 


2T.34% 


23.00% 


Q 1 33 


1.20 


0L68 


081 

Paw 


TEST PMt 


Pwt 


Pus 


TN»I»» RLTER CATEGORY 2 








Max 


Te* 


Data 


T(200-315J 


0.00 


Pm 


3.10 


TC316-350) 


0.00 


Pas* 


15S1 


SOLAR UVA 


0.00 




15.51 



AUSTRALIAN STANDARDS 

K+4 Vttat 
FACTOR 1.40 0 20 
Thfcwa GENERAL PURPOSE SUNGLASS 
PASS FAIL 
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